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(54) Title: PROJECTOR SCREEN MADE FROM A COMPOSITE GLASS 
(54) Bezeichnung: PROJEKTIONSSCHIRM AUS EINEM VERBUNDGLAS 



(57) Abstract: A projector screen (1), made from a composite glass is disclosed, comprising at least two glass sheets (3, 4), con- 
nected to each other by means of a plastic layer (2). According to the invention, an advantageous construction may be achieved, 
IT*^ whereby the glass sheet (3), facing the projection is provided with a translucent ceramic coating, on the outer surface (6) thereof, 
over at least the projection region and the glass sheet (4), facing away from the projection has an an ti -reflective surface roughness. 



^? (57) Zusammenfassung: Es wird ein Projektionsschirm (1) aus einem Verbundglas beschrieben, das wenigstens zwei miteinander 
iiber eine Kunststoffschicht (2) verbundene Glascheiben (3, 4) aufweist. Um vorleilhafte Konstruklionsbedingungen zu schaffen, 
wird vorgeschlagen, dass vorzugsweise die der Projektion zugewandle Glasscheibe (3) auf ihrer Aussenseite (6) eine sich zumindest 
iiber den Projektionsbereich erstreckende transluzente keramische Beschichtung tragi und dass vorzugsweise die der Projektion ab- 
gewandte Glasscheibe (4) eine Spiegelungen unterbindendc Oberflachcnrauhigkeit besitzt. 
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Projektionsschirm aus einem Verbundglas 
Technisches Gebiet 

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Projektionsschirm aus einem 
Verbundglas, das wenigstens zwei miteinander uber eine Kunststoffschicht 
verbundene Glasscheiben aufweist 

Stand der Technik 

[0002] Derartige Projektionsschirme, insbesondere Ruckprojektionsschirme, bei 
denen optische Signale auf die von einem Betrachter abgewandte Seite des 
Projektionsschirmes projiziert wird und auf denen Bilder derart abgebildet 
werden, daB sie der Betrachter auf der ihm zugewandten Seite des 
Projektionsschirms sehen kann, werden im wesentlichen fur Prasentationen, zur 
Wiedergabe von Kinofilmen, fur Fernseher u. dgl. eingesetzt. Dabei sind 
beispielsweise mit einer Vielzahl an Linsen bestQckte Folien zur Bilddarstellung 
zwischen Glasscheiben angeordnet (US 4 219 253 A1). Das projizierte Bild kann 
dabei allerdings nur von einer Seite des Projektionsschirmes aus betrachtet 
werden. Weiters ist es bekannt, Bilder auf dunne durchscheinende Stoffbahnen 
oder auf transparentes Papier zu projizieren. Diese Projektionsschirme konnen 
allerdings nicht ohne weiteres unterfreiem Himmel eingesetzt werden, da sie vor 
Witterungseinflussen geschutzt werden mussen und besitzen meist eine 
mangelhafte Bildwiedergabefahigkeit. 

Darstellung der Erfindung 

[0003] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Projektionsschirm 
der eingangs geschilderten Art anzugeben, der eine Betrachtung eines 
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projizierten Bildes auf der dem Projektor abgewandten Seite des 
Projektionsschirms genauso gestattet, wie auf der dem Projektor zugewandten 
Seite. Zudem soli der erfindungsgemafie Projektionsschirm nur einen geringen 
Funkeleffekt besitzen und keine Lichtflecken sowie Stellen mit ubermaSigem 
Glanz aufweisen und bei geringen Herstellungskosten moglichst groSen 
mechanischen Belastungen standhalten konnen. 

[0004] Die Erfindung lost diese Aufgabe dadurch, daB vorzugsweise die der 
Projektion zugewandte Glasscheibe auf ihrer Auftenseite eine sich zumindest 
uber den Projektionsbereich erstreckende transluzente keramische Beschichtung 
tragi und daS vorzugsweise die der Projektion abgewandte Glasscheibe eine 
Spiegelungen unterbindende Oberflachenrauhigkeit besitzt. 

[0005] Die transluzente keramische Beschichtung besitzt ein durchsichtiges, 
durchscheinendes Erscheinungsbiid und soil verhindern, da(3> die von einem 
Projektor auf den Projektionsschirm geworfenen Lichtstrahlen an dieser 
Beschichtung reflektiert werden. Diese Beschichtung bewirkt zudem eine 
Bundelung der durch diese Schicht transmittierenden Projektionsstrahlen auf die 
Kunststoffschicht Die Kunststoffschicht besteht beispielsweise aus einer matten, 
weiBen transluzenten Kunststoffolie oder Kunstharzschicht, auf welcher das 
projizierte Bild abgebildet wird. Durch die matt weiSe Ausgestaltung dieser 
Kunststoffschicht wird eine charakteristische Streuung und Teilreflexion der 
Lichtstrahlen und somit eine bestmogliche Bildwiedergabe erreicht Zur 
Verhinderung von Stellen mit ubermaftigem und somit storendem Glanz ist die 
Oberflache der der Projektion abgewandten Glasscheibe mit einer definierten 
Oberflachenrauhigkeit versehen. 

[0006] Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen, wenn die Glasscheibe mit 
der transluzenten keramischen Beschichtung aus einem eisenoxidarmen Glas 
und die mit der Oberflachenrauhigkeit versehene Glasscheibe aus Silikatglas 
besteht. Das eisenoxidarme Glas unterstutzt die filtemde Wirkung der 
keramischen Beschichtung und das Silikatglas stellt eine bestmogliche 
Bildwiedergabe an der von der Projektionseinrichtung abgewandten Seite sicher. 
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GemaB der Erfindung sind somit mindestens zwei Glasscheiben mit einer 
Kunststoffschicht derart miteinander kombiniert, daB diese die Eigenschaft 
besitzen, auftreffendes Projektionslicht am Projektionsschirm darzustellen. Durch 
die besondere Kombination der Werkstoffe wird gleichzeitig erreicht, daB das 
projizierte Bild von beiden Seiten sichtbar wird. Anstatt der herkommlichen 
Glasscheiben konnte allerdings auch Kunststoffglas, insbesondere Acrylglas 
verwendet werden. Der erfindungsgemaBe Projektionsschirm kann besonders 
leicht in die Fassade eines Gebaudes integriert werden, wodurch sich 
beispieisweise effektvolle Werbeflachen gestalten lassen. 

[0007] Urn den Projektionsschirm besonders einfach und kostengunstig fertigen 
zu konnen, ist die Kunststoffschicht eine weiBe, transluzente 
Polyvinylbutyralfolie. Diese Polyvinylbutyralfolie muB lediglich mit zwei 
Glasscheiben verklebt werden, um den gewunschten Effekt zu erreichen. Um 
die Streuung und Teilreflexion des projizierten Lichtes an der 
Polyvinylbutyralfolie sicherzustellen, enthalt die Polyvinylbutyralfolie matte, 
weiBe Kreidepigmente. 

[0008] Eine gleichmaBige, definierte Schichtdicke der keramischen Beschichtung 
ergibt sich, wenn die transluzente keramische Beschichtung aus einer 
Siebdruckschicht besteht. Dadurch laBt sich die Beschichtung gleichmaBig und 
rasch auf eine Glasscheibe auftragen. Die Beschichtung besteht beispieisweise 
aus einem Lack aus Glaspulver mit Metalloxiden, welche bei vorzugsweise 600 
bis 630 °C gebrannt wird, wodurch die Beschichtung mit der Glasscheibe einen 
festen Verbund eingeht. Mit Hilfe der Siebdruckbeschichtung laBt sich 
sicherstellen, daS die transluzente keramische Beschichtung eine Dicke von 5 bis 
10 |jm aufweist Ware die Schicht zu dick, wurden die Projektionsstrahlen beim 
Transmittieren durch diese Schicht zu sehr abgeschwacht, und das zu 
projizierende Bild somit mit zu geringer Lichtintensitat dargestellt und bei zu 
ger j n g er Dicke der keramischen Beschichtung kann eine Reflexion der 
Projektionsstrahlen nicht vermieden werden. 
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[0009] Um einen storenden Glanz auf der der Projektion abgewandten Glas- 
scheibe zu vermeiden, liegt die Rauhtiefe der mit der Oberflachenrauhigkeit 
versehenen Glasscheibe im Bereich von 2 bis 5 pm. Diese geforderte Rauh- 
tiefe ergibt sich am besten durch ein Anatzen der Oberflache der Glasscheibe. 
Storende Lichtreflexionen an der auReren Oberflache werden hiemit vermie- 
den. 1st die Kunststoffschicht aus zwei Folien aufgebaut, namlich einer translu- 
zenten Polyvinylbutyralfolie und einer klaren Polyvinylbutyralfolie, so konnen 
die optischen Eigenschaften der keramischen Beschichtung und der Kunst- 
stoffschicht gut aufeinander abgestimmt werden. 

[0010] Durch die Kombination der beiden Glasscheiben mit der dazwischen 
liegenden Kunststoffolie wird verhindert, daB bei Auf- und Durchlichtprojektion 
ein konzentrierter Lichtpunkt auf den Glasoberflachen entsteht, der ein klares 
Projektionsbild verhindert. Der von jedem Projektor erzeugte Lichtkegel, der auf 
der Glasoberflache normalerweise als storender Lichtpunkt erscheint, wird von 
der keramischen Beschichtung derail gestreut, daS kein storender konzen- 
trierter Lichtpunkt entsteht und das projizierte Biid somit klar erkennbar ist 
Zudem wird das projizierte Bild nicht in seiner Farbe verfalscht sowie gleich- 
rna&ig scharf und verzerrungsfrei dargestellt. Durch die besondere Eigenschaft 
der Projektionsflache wird das projizierte Bild auf der Vorderseite sowie auf der 
Ruckseite sichtbar, wodurch der erfindungsgertiaBe Projektionsschirm genauso 
fur Prasentationen in Vortragsraumen wie fur Werbezwecke an Fassaden 
einsetzbar ist. 

Kurze Beschreibung der Zeichnung 

[0011] In der Zeichnung ist ein erfindungsgemaBer Projektionsschirm rein 
schematisch in einer teilgeschnittenen Stirnansicht dargestellt. 

Weg zur Ausfuhrung der Erfindung 

[0012] Ein Projektionsschirm 1 besteht aus zwei miteinander uber eine Kunst- 
stoffschicht 2 verbundenen Glasscheiben 3, 4. Die einer Projektionseinrichtung 
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5 zugewandte Glasscheibe 3 tragt an ihrer Aufienseite 6 eine sich zumindest 
Qber den Projektionsbereich erstreckende transluzente keramische Beschich- 
tung und die der Projektionseinrichtung 5 abgewandte Glasscheibe 4 besitzt an 
ihrer Oberflache 7 eine Spiegelungen unterbindende Oberflachenrauhigkeit. 
Die Glasscheibe 3 besteht aus einem eisenoxidarmen Glas und die Glasschei- 
be 4 aus Silikatglas. Die Kunststoffschicht 2 ist eine weifce, transluzente Po- 
lyvinylbutyralfolie. 
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Patentanspruche: 



1. Projektionsschirm (1) aus einem Verbundglas, das wenigstens zwei 
miteinander fiber eine Kunststoffschicht (2) verbundene Glasscheiben (3, 4) 
aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB vorzugsweise die der Projektion zuge- 
wandte Glasscheibe (3) auf ihrer AuBenseite (6) eine sich zumindest uber den 
Projektionsbereich erstreckende transluzente keramische Beschichtung tragt 
und daB vorzugsweise die der Projektion abgewandte Glasscheibe (4) eine 
Spiegelungen unterbindende Oberflachenrauhigkeit besitzt. 

2. Projektionsschirm nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Glasscheibe (3) mit der transluzenten keramischen Beschichtung aus einem 
eisenoxidarmen Glas besteht. 

3. Projektionsschirm nach einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die mit der Oberflachenrauhigkeit versehene Glasscheibe 
(4) aus Silikatglas besteht. 

4. Projektionsschirm nach einem der Anspruche 1-3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dali die Kunststoffschicht (2) eine weiBe, transluzente Polyvinylbuty- 
ralfolie ist. 

5. Projektionsschirm nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daS die 
Polyvinylbutyralfolie matte, weiBe Kreidepigmente enthalt, 

6. Projektionsschirm nach einem der Anspruche 1-5, dadurch gekenn- 
zeichnet, da(i die transluzente keramische Beschichtung aus einer Siebdruck- 
schicht besteht. 
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7. Projektionsschirm nach einem der Anspruche 1-6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dad die transluzente keramische Beschichtung eine Dicke von 5 bis 
10 |jm aufweist. 



8. Projektionsschirm nach einem der Anspruche 1-7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daR die Rauhtiefe mit der Oberflachenrauhigkeit versehenen Glas- 
scheibe (4) im Bereich von 2 bis 5 pm liegt 

9. Projektionsschirm nach einem der Anspruche 1-8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Kunststoffschicht (2) aus zwei Folien aufgebaut ist, namlich 
einer transluzenten Polyvinylbutyralfolie und einer klaren Poiyvinylbutyralfolie. 
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